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Decker degemiach mit einem Gehalt an Feinachlacke und Lehn 
oder Lehmkies, dadurch gekennzeichnet, daB es Hochof en- 
achlackenaand rait hydraulischer Bindefahigkeit enthalt. 

2m ) Deckerdegeaiach nach Anapruch l), dadurch gekennzeichnet, 
dafi es etwa 15 bia ^5 Volumenprozent Hochof enachlackenaand 
enthalt. 

3. ) Deckerdegemiach nach Anapruch 1) bia 2), dadurch 
gekennzeichnet, daB ea aua Jewells einea Drittel 
bezogen auf daa Vo lumen Feinachlacke, fettem Lehm 
oder Lehmkies und Hochof enachlackenaand beateht. 
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Die Erfindung betrifft ein Deckerdegemisch. 

Deckerden wcrdcn in groBem AusmaBe vcrwendet, urn Wege, 

Platze, Parkplntze und ahnliches mit einer wasseraufnehmen- 

drn Deckschicht zu versehon. Die Deckerde soil in der 

Lag* sein, auftretendes Wasscr moglichst schnell in den Unter 

grund abzuleitcn, so daB die damit behandelten Flachen 

in der Stadt begehbar bleiben. 

Bisher iverdon Deckerden aus Feinschlacke und Lehtn einge- 
setzt , die auf die vorher vorbereiteten StraBen und Platze 
aufgebracht verdeu. Es bat sicb allerdings gezeigt, daB 
die bisberigen Deckerden nicbt vollstandig den Anforderurt- 
gen entsprechen, da es zu Pfutzenbildung und stehenden 
Wasserf lHchen jmmer dann nocb kommt t wenn besonders heftige 
Rcgengusse au.fgetreten sind. Ein besonderer Nachteil der 
bisbcrigen Deckerden ergibt sicb nber daraus, daB diese 
nacb Frost und dann einsetzondem Tauwettor nicbt in der 
Lage sind, ^as sicb oberf lnchlich bildeude Wasser in den 
Untergrund abziileiten, so daB die so bebandelten Flachen 
zu dieser Jalvmszeit 1 Hngerf ristig aufgeweicht und matschig 
sind und fine starkc Pfiitzenbildung aufweisen und daher 
hnufig nur schwer odor kaum bogehbar sind. 

Ubcrraschcnderweise vurde nunmebr f estgestellt t daB sich 
Deckerdf*ngemiscbe in einfacher Weise herstellen lassen, 
die die oben gescbildert en Nachteile nicbt aufweisen und 
anch unt«r extremen Wett erbedingungen eine bervorragende 
Wasserabfuhrung zei gen. 

Erf indungsgemaB werden drher Deckerdegemische: r vorgeschlagen, 
die einen Gehalt an Feinscblncke und Lcbm aufweisen und 
dndurcb gekennz.eichnet sind, daB sie zusatzlich einen Gehalt 
Hochof erschl ackensand aufweisen. 

Zur Ifcrstellung der erf indungsgemaAen Deckerdegemische 
konnen versrhiedenc Feinschlacken wie bcispielsveise Kohle- 
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achlaoke, Hochof onacblacke Oder Stahlachlacke vemandet 
warden. Als Lehm wird eln sogenannter fetter Lehm oder 
gegebenenfal la auch ein fetter Lehmkles eingeaetzt. Der 
erf indungagem&O zugesetzte Hochof enach 1 a ckenaand wird 
auch ala HUttenaand bezeiohnet und entateht bel der Er- 
zeugung von Roheisen ala ktlnstltche Geateinsaohmelze bel 

achnellater Abkiihlung der fliiaaigen Schlacke durch Vaaaer. 

i 

Hierbel entateht der aogenannte granulierte Hoohofen- 
schlackenaand oder HUttenaand 9 der elne glaalge Straktur 
aufweiat und bei dem 1m Gegenaatz zur kriatalllnen Stttok- 
achlacke die Energie erhalten bleibt, die aucb ala hydrau- 
lisohe Energie bezeichnet vird* Verfabren zur Heratellung 
dieaea HOttenaandes und aeiner Eigenacbaf ten aind bei- 



apielaveiae auaffibrlich in "Hochof enacblacke" von 

Dr. Fritz Keil, Verlag Stahl und Eiaen mbH, Dttaaeldorf 9 

1 9h9 f beachrieben. 



Derartiger Hoohofenachlackenaand vurde blaher im Bauweaen 
und inabeaondere zur Heratellung von Htltten- und Sulfa t- 
hdttenzement eingeaetzt • 

Ea ist vollkotmoen Uberraachend, daO dieaer Hochof en- 
aohlackenaand mit hydraul iacher Bindeffihigkeit in Miachun- 
gen mit den bereita bekannten Beatandteilen eine Deokerde 
mit tiberragend guter WaaaerabzugafKhigkeit blldet 9 da 
aufgrund der Struktur dieaea Produktea vielmebr eine ge- 
wiaae Verfeatigung und dadurch verringerte Waaaerabzuga- 
fHhigkeit zu ervarten geweaen wttre. 

Da a erf indungagem&Oe Deokerdegemiach kann einen Antell von 
etwa 15 bia ^5 Volumenprozent Hoohofenachlackenaand ent- 
halten und beateht im iibrlgen aua verwendbaren Of enacblacken 
vie Kohlen- f Hochof en- oder Stahlach lacke und fettem Lehm 
oder Lehmkiea. FUr norma le BSden bat aich eine Zuaammen- 
aetzung aua jeweila einem Drittel bezogen auf daa Vol omen 
Foinach lacke f Lehm und Hoohofenachlackenaand ala beaondera 
gtinatig erwieaen. Der Anteil an Hochof enaohlackenaand kann 
aber je naoh Feucbtigkei tagehalt dea Bodena im Bereioh von 
15 bi8 h5 Volumenprozent variiert warden* Der Gehalt an 
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Of enaohlacken and Lehm oder Lehmkiea kann jo naoh Feuobtlg- 
keitagebalt dea Bodena etva 3 zu 3 Telle oder 3 Telle 
Sohlaoke zu 2 Tellen Lehm betragen, 

Neben den beaonderen Vorzttgen des erf indungagem&flen Deck- 
erdegemlschea blnalobtllch der Vaaaerabzugaf&blgkelt erglbt 
slob ala welterer Yortell t dafi die Farbe dieses Deokerdege- 
mlachea Ixn Gegenaatz zu den bekannten grauschvarzen Deck- 
erden elnen belgen Ton aufveiat und alch damlt beaondera 
gut In die Umgebung einpaflt, Hinzu kommt, daD daa erflndunga- 
gem&fle Deokerdegemiacb nacb dem Aufbringen nicht aehr abge~ 
grandet zu warden braucht, vie ea bei den blaber bekannten 
Deckerden notwendig war. Hierduroh erglbt alch elne be- 
tr&chtliche Einaparung an Material und Arbe i tea uf wand . 

Die Erfindung wird im folgenden anhand einea Beiaplelea 
nHher erl&utertt 

Beiapiel t 

1/3 Hocbofenacblackensand mit hydrauliacher Bindef ftblgkeit 
und 1/3 Feinachlaoke und l/3 fetter Lehm y jeweila bezogen 
auf daa Volumen warden meohaniach vie beiaplelevelee duroh 
Mlachtrommeln aorgfttltig gemlacht* Die Miacbung zelgt aua- 
gezelcbnete Dr&neigenachaf ten und wird daher nacb dem An- 
feuchten verh&ltniam&aalg acbnell wieder trocken. 

Belm Aufbringen auf die vorbereiteten FlHcben wlrd die Mi- 
acbung in feuobtem Zuatand eingebaut und auch 1m feuobten 
Zuatand abgewalzt. Falls bel grSOeren Fl&ohen der zuerat 
aufgebrauohte Tell berelta wieder trocken geworden iat 9 
iat ea unbedingt erf order lich, dleaen Anteil wieder zu 
befeuchten und erat anachllefiend abzuwalzen. 





